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(54) Tide: CONCENTRATED TEXTILE SOFTENERS 

(54) Bezeichnung: TEXTILE WEICHMACHER*KONZENTRATE 



(57) Abstract 



The invention relates to concentrated textile softeners based on penta and/or dipentaerythiitol fatty acid partial esters. By the addition 
of a special emulsifier combination of quaternary ammonium compounds and non-ionic compounds it is possible considerably to improve 
the cold-water dispersibility of such concentrated softeners. The quatemaiy ammonium compounds are quatemated alkoxylated alkyl amines 
and/ r esterquats. Suitable non*tontc emulsifiers ,are ethoxylated and/or propoxylated fatty acids or fatty acid esters and closed-terminal- 
group fatty alcohol polyglycol ethers. 

(57) Ztisammenfassung 

Die Erflndung betrifft textile Weichmacher-Konzentrate auf Basis von Penta- und/oder Dipentaerythritfettsflurepartialester. Durch 
Zusatz eincr speziellen Emulgatorkombinatton aus quatAren Ammoniumverbtndungen und nicht-ionischen Veibindungen konnte die 
Kaitwasserdispergierbarkeit solcher Weichmacher-Konzentrate entscheidend verbessert wcrden. Bei den quat^n Ammoniumverbindungcn 
handelt es sich um quatemierte alkoxylierte Alky lam ine und/oder Esterquats. Als nicht-ionischc Emulgatoren sind ethoxylierte und/oder 
propoxylierte Fettsfluren oder Fettsflureesier sowie endgruppenverschlossene Fettalkoholpolyglykolether geeignet. 
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"Text! le Weichmacher-Konzentrate" 



Die Erfindung liegt auf dem allgemeinen Gebiet der Textilbehandlungsmittel 
und betrifft textile Weichmacher-Konzentrate mit verbesserter Kaltwasser- 
dispergierbarkeit auf Basis von Penta- und/oder DipentaerythritfettsSure- 
partialestern und einer speziellen Emu Igatorkombi nation aus bestiinnten 
quaternSren Stickstoffverbindungen und bestimmten nicht-ionogenen Verbin- 
dungerii ein Verfahren zur ihrer Herstellung und die Verwendung des Emulga* 
tor systems. 

Unter textilen Welchmacher-Konzentraten werden 1m Rahmen dleser Erfindung 
Mittel verstanden, die sowohl in der Textiltechnik zur Veredlung von Gar- 
nen, Fasern« Gewirken, Geweben oder Nonwovens als auch in Nachbehandlungs- 
mitteln von gewaschenen Text 1 lien 1m Haushalt eingesetzt werden konnen. 

Weichmacher werden in der Textiltechnik und in Nachbehandlungsmlttein von 
gewaschenen Textilien zur Veredlung eingesetzt, um beispielsweise einen 
angenehmen flauschigen Griff zu erzeugen, den Tragekomfort zu erhShen, die 
Verarbeitungseigenschaf ten oder auch die Pflege der Textilien zu verbes- 
sern. Obi icherweise werden als Weichmacher quaternSre Ammoniumverbindungen 
eingesetzt, da sie besonders leicht auf Textilien auf Ziehen. Ein Beispiel 
fQr derartige quaternSre Ammoniumverbindungen sind quaternierte Difett- 
sSurealkanolaminester, sogenannte Esterquats, die jedoch in hSheren Konzen- 
trationen in kaltem Wasser ein unzureichendes Auf losungs- bzw. Dispergler- 
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vermOgen zeigen. wodurch beispielsweise schon die Herstellung von waBrigen 
Konzentraten mit einem Aktivsubstanzgehalt an Esterquats unter 30 Gew.-% 
erschwert wird. Eine Verbesserung der Kaltwasserdispergierbarkeit kann 
gemSQ OE-A-36 12 479 durch Zusatz geringer Mengen an Carbonsaureester oder 
gemSB DE-A-42 32 448 durch Zusatz von Fettalkoholen, Fettalkoholpolygly- 
kolether oder Polyolfettsaurepartialester erfolgen. 

In jungster Zeit sind anstelle von Esterquats oder anderen quaternSren 
Ammoniumverbindungen Ester des Penta- und/oder Oipentaerythrits als Weich- 
macher vorgeschlagen worden. So beschreibt beispielsweise die EP-A-494 769 
wassrige textile Weichmacher , die als Weichmacherhauptkomponente insbeson- 
dere Pentaerythritdistearat enthalten. Geringe Mengen an quaternaren 
Ammoniumverbindungen als Weichmacher wie Esterquats kBnnen jedoch zuge- 
lassen sein. Urn waOrige Eraulsionen mit einem Aktivgehalt von Pentaerythrit- 
estern von 1-25 % zu erreichen, empfiehlt die EP-A-494 769 den Zusatz von 
Emulgatoren wie hShere Alkyldialkanolamine und/oder Alkylpolyethylenglykol- 
ether. Diese Emulgatoren sind zwar geeignet, um niedere Konzentrate mit 
einem Aktivgehalt von Pentaerythritestern von 1-25 % zu stabil isieren, 
aber bei hBher gehaltigen Konzentraten verlieren sie an Effizienz. Unter 
Zuhilfenahme dieser Emulgatoren verfugen die wasserfreien Pentaerythrit/ 
Eraulgator-Mischungen Qber eine schlechte Kaltwasserdispergierbarkeit. so 
daB eine Dispergierung in kaltem Wasser nur unter groBem Aufwand moglich 
ist. 

Wegen dieses Aufwandes wiirde der Anwender vom Hersteller die Dispergierung 
des Konzentrats in Wasser verlangen, was mit der Lagerung und dem Trans- 
port erheblicher Mengen Wasser verbunden und somit aus Skonomischer Sicht 
wenig sinnvoll ist. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, Emulgatoren fur Weichma- 
cherkonzentrate zur Verfugung zu stellen, die zum einen die Kaltwasser- 
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disperglerbarkeit von textilen Weichmacher-Konzentraten mit einem hohen 
Gehalt an Pentaerythritestern ermoglichen. Zum anderen sollten die Emulga- 
torzusatze nicht die Weichheitsleistung der Pentaerythri tester verschlech- 
tern und schlieBlich sollten die Weichmacherkonzentrate insgesamt eine 
gleiche Wirkung in der Weichheit erbringen kSnnen wie die aus dem Stand 
der Technik als sehr gut bekannten quaternSren Ammoniumverbindungen. 

Oberraschenderweise konnte die Aufgabe gelSst werden durch eine spezielle 
Emulgatorkombination aus einer quaternSren Aramoniumverbindung ausgewahlt 
aus der Gruppe der quaternierten alkoxylierten Alkylamine und Esterquats 
und einer nicht-ionischen Verbindung ausgewShlt aus der Gruppe der ethoxy- 
lierten und/oder propoxyl ierten FettsSuren oder Fettsaureester und end- 
gruppenverschlossenen Fettalkoholpolyglykolether. 

Ein Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind somit textile Weichmacher- 
Konzentrate mit verbesserter Kaltwasserdispergierbarkeit auf Basis von 
Penta- und/oder Dipentaerythritfettsaurepartialester als Weichmacher, da- 
durch gekennzeichnet. daQ sie zusatzlich eine Emulgatorkombination enthal- 
ten aus 

a) einer quaternaren Stickstoff verbindung ausgewahlt aus der Gruppe der 
al) quaternierten alkoxylierten Alkylamine der Formel (I) 



(CH2CHR'0)xH 



+ 



R.N- (CH2CHR'0)zH 



(I) 



(CH2CHR'0)yH 



worin R « 



einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 6-22 
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C-Atomen 
R' = H Oder CH3 

X, y, z « unabhSngIg voneinander eine Zahl von 1 bis 20 be- 

deuten, wobei die Sunine x-i-y+z > 3 ist, 
A" = Anion bedeuten 



a2) quaternierten Fettsaurealkanolaminester der allgemeinen Forme! (II) 



r2 
I 

RlC0(0Cn,H2m)u - N - (CmH2mO)v - CORI 
I 

r3 



A- (II) 



in der R^CO - eine gesSttigte oder ungesSttigte Acylgruppe mit 12 bis 
22 C-Atomen, r2 eine Gruppe RlC0(0CmH2ni)w eine Alkylgruppe rait 
1 bis 4 C-Atomen oder eine Hydroxyalkyl gruppe mit 2 bis 4 C-Atomen und 
r3 eine Alkylgruppe mit 1 bis 4 C-Atomen oder eine Hydroxyalkylgruppe 
mit 2 bis 4 C-Atomen. m jeweils 2 oder 3, u, v und w jeweils eine Zahl 
von 1 bis 4 und A" ein Anion ist und 

b) einem nicht-ionogenen Emulgator, der ausgewShlt ist aus der Gruppe der 

bl) ethoxylierten und/oder propoxylierten FettsSuren oder FettsSureestern 
der Forme 1 (III) 



R5c-0(CH2CH20)n(CH2CHCH30)o-R'* (HI) 
worin R^CO « einen aliphatischen Acylrest mit 6 bis 22 
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C-Atomen 

n« .0. e unabhlngig voneinander eine Zahl von 0 bis 20« .wor 

bel die Summe n^o > 1 ist, 
r4 s H Oder einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest 

fflit 1 bis 12 C*Atomen bedeuten 

b2) endgruppenverschlossenen Fettalkoholpolyglykolether der allgemelnen 
Forme! (IV) 

R7.(CH2CH20)p(CH2CHCH30)q-R6 ( IV) . 

worin r7 « einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 6 bis 

22 C-Atomen, 

p. q B unabh&ngig voneinander eine Zahl von 0-20, wobei 

die Summe von p^q > 2 1st, 
r6 s einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 

12 C-Atomen bedeuten. 

Bei den quaternlerten alkoxyl ierten Alkylaminen der Formel (I) handelt es 
sich urn bekannte Verblndungen, die bei spiel swelse gemSB DE-A-20 52 321 
durch Ethoxyllerung der entsprechenden Alkylamlne In Gegenwart von Wasser 
und anschlleBender Neutralisation hergestellt werden k6nnen. Dabei fallen 
die Produkte als dQnnflusslge wSBrlge LOsungen an. Bevorzugt werden wSBrl- 
ge Ldsungen der quaternlerten alkoxyl Ierten Alkylamlne der Formel (I) eln- 
gesetzt, die einen Aktlvsubstanzgehalt von 40 bis 60 Gew.-V aufweisen. Die 
wSBrlgen Losungen werden vorzugswelse auf einen pH-Wert von 6 bis 8 eln- 
gestellt. 

Sofern zur Neutralisation PhosphorsSure eingesetzt wird, steht A* In 
Formel (I) fUr einen entsprechenden Aquivalentanteil des Phosphats. Auf- 
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grund des eingestel Iten pH-Wertes ist anzunehtnen. daB das Anion H2PO4- 
und/oder HPO42- ist. 

Innerhalb der Gruppe der quaternierten alkoxylierten Alkylamine der Formel 

(I) werden solche bevorzugt. in der R fQr einen aliphatischen Kohlenwas- 
serstoffrest rait 12 bis 22 C-Atomen steht und x. y. z unabhSngig voneinan- 
der eine Zahl von 1 bis 10 bedeuten. wobei die Sumne von x+y+z im Bereich 
von 3 bis 10 liegt. Besonders geeignet sind die quaternierten ethoxylier- 
ten Alkylamine (R'-H). 

Bei den quaternierten Fettsaurealkanolaminestern der allgemeinen Forme! 

(II) handelt es sich ebenfalls um bekannte Verbindungen, die nach den ein- 
schiagigen Methoden der prSparativen Chemie erhalten werden kSnnen. Ein 
Verfahren zu ihrer Herstellung beschreibt die WO 91/01295. wonach Fett- 
sauren mit Triethanolamin in Gegenwart von Reduktionsmitteln und unter 
Durchleiten von Luft umgesetzt und die erhaltenen Diester anschlieBend mit 
Alkylierungsmittei wie Dimethyl sulf at. Dimethyl phosphat oder Methylhaloge- 
nid quaterniert werden. Da es sich um technische Produkte handelt. sind 
die Esterquats der allgemeinen Formel (II) stets Mischungen von quater- 
nierte Mono-, Di- und Triester. 

Falls gewunscht kSnnen die Esterquats in Form von organischen LSsungen 
eingesetzt werden. beispielsweise gelSst in einem verzweigten niederen 
Alkohol wie Isopropanol. 

Bevorzugt im Sinne der Erf indung werden quaternierte FettsSurealkanolamin- 
ester der allgemeinen Formel (II). in der rIcO fur eine Acylgruppe steht. 
die sich von reinen FettsSuren oder technischen Mischungen von FettsSuren 
wie Laurin-. Myristin-. Palmitin-. Stearin-. OI-. Elaidin-. Petroselin-. 
Linol-. Linolen-, Arachin-. Behen- und/oder ErucasSure ableitet. Ganz be- 
sonders bevorzugt steht in der Formel (II) RICO fQr eine gesattigte Acyl- 
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gnippe mit 16 und/oder 18 C-Atomen, r3 fQr eine Methylgruppe, m fur die 
Zahl 2, u, V und w fQr die Zahl I und A" fur ein Halogenid, Methosulfat 
Oder Methophosphat. 

Ethoxylierte und/oder propoxyl ierte FettsSuren oder FettsSureester sind 
ebenfalls bekannte Verbindungen, die durch Ethoxy- und/oder Propoxyl ierung 
der FettsSuren oder FettsSureester in Gegenwart von Katalysatoren erhalten 
werden. Aus der DE-A-40 10 606 ist ein Verfahren bekannt, wonach ethoxy- 
lierte und/oder propoxyl ierte Fettsaureester mit enger Homo logenvertei lung 
erhalten werden, sofern in Gegenwart von hydrophobierten Hydrotalciten als 
Katalysatoren gearbeitet wird. Es ist aber auch durchaus mSglich. zunSchst 
ethoxylierte und/oder propoxyl ierte Alkohole herzustellen und anschlieQend 
mit Fettsauren zu verestern. 

Je nach Anzahl der C-Atome im Alkohol- und Fettsaurerest sowie dem Alkoxy- 
lierungsgrad fallen die Produkte in flQssiger oder fester Form an. 

Besonders bevorzugt aus dieser Gruppe werden die reinen Ethoxylate (o = 0) 
und innerhalb dies?r Gruppe wiederuro solche. fQr die in der Forme! (Ill) 
r5cO fur einen aliphatischen Acylrest mit 12 bis 22 C-Atomen und r4 fUr H 
Oder einen Alkylrest mit 1 bis 4 C-Atomen stehen und n eine Zahl von 5 bis 
15 und o die Zahl 0 bedeutet. 

Beispiele fUr Fettsauren, von dcnen sich r5C0 ableiten kann, sind im Zu- 
samnenhang mit den Esterquats der Forme! (II) beschrieben worden. 

Bei den endgruppenverschlossenen Fettalkoholpolyglykolethern der allgemei- 
nen Forme! (IV) handelt es sich ebenso um eine bekannte Verbindungsklasse, 
die nach einschiagigen Methoden der organischen Chemie, beispielsweise 
durch Umsetzung von Alkylhalogeniden mit ethoxylierten und/oder propoxy- 
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lierten Fettalkoholen in Anwesenheit eines Katalysators, hergestellt wer- 
den kann. 

Bevorzugt im Sinne der Erfindung werden solche Verbindungen der Fonnel 
(IV), in der fUr einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 12 bis 
22 C-Atomen, p fur eine Zahl von 2 bis 8, q fOr eine Zahl von 0 bis 5 und 
r5 fur einen Alkylrest mit 1 bis 4 C-Atomen steht. r7 kann sich von reinen 
Fettalkoholen oder technischen Mischungen von Fettalkoholen wie Lauryl-, 
Myristyl-, Palmityl-. Stearyl-, Arachidyl-, Behenyl-, Oleyl-, Elaidyl-, 
Linoleyl- und/oder Linolenylalkohol ableiten. 

Die erf indungsgemSBen textilen Weichmacher-Konzentrate enthalten als ei- 
gentlich fiir die Weichheit verantwortl iche Hauptkomponente Penta- und/oder 
Dipentaerythritfettsaurepartialester. Derartige Penta- und/oder Dipenta- 
erythritfettsaurepartialester sind im einzelnen aus der schon zitierten 
EP-A-0 494 769 fQr diesen Anwendungszweck beschrieben. Die dort beschrie- 
benen Penta- und Dipentaerythritfettsaurepartialester sollen im Sinn der 
vorliegenden Erfindung mit zum Offenbarungsgehalt der vorliegenden Anmel- 
dung gezahlt werden. Aus dieser Gruppe werden besonders Pentaerythritdi- 
fettsSureester von Ci6-22-Pe"sauren und insbesondere reines oder tech- 
nisches Pentaerythritdistearat bevorzugt. 

Urn die Kaltwasserdispergierbarkeit der Weichmacher-Konzentrate zu ver- 
bessern. wird den Penta- und/oder Dipentaerythritfettsaurepartialestern 
eine Emu Igatorkombi nation der beschriebenen Art zugegeben. 

Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die unter b) beschriebenen 
nicht-ionischen Emulgatoren mindestens im gleichen Gewichtsverhaitnis, 
vorzugsweise jedoch in hoheren Mengen im Verba Itnis zu den quaternaren 
Stickstoffverbindungen zugegeben werden. Bevorzugte Gewichtsverhaitnisse 
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von nicht-ionischen Emulgatoren zu quaternSren Stickstoff verbindungen be- 
tragen 1:1 bis 3:1, vorzugsweise 1,5:1 bis 2:1. 

Die erfindungsgemaSen Weichmacher-Konzentrate enthalten vorzugsweise zu 
70 bis 95 Gew.-% Penta- und/oder Dipentaerythritfettsaurepartial ester 

5 bis 30 Gew.-% besthriebene Emulgatorkombinationen und 

0 bis 20 Gew.^« Obliche Hilfsstoffe. 

Ubliche Hilfsstoffe sind beispielsweise pH-Wert Regulatoren wie organische 
und anorganische Sauren, Schauminhibitoren, Viskositatsregulatoren, Anti- 
oxidantien, Farb-, Duftstoffe und Soi l-Release-Wirkstoff e. ZusStzliches 
Wasser enthalten die erf indungsgemaBen Weichmacher-Konzentrate vorteil- 
hafterweise nicht, da hohe Gehalte an Wirkstoffen gewunscht werden. Es 
versteht sich jedoch, daB etwas Wasser in den Konzentraten enthalten sein 
kann. das beispielsweise produktionsbedingt durch die Wirk- und Hilfs- 
stoffe eingebracht werden kann, z. B. durch Zugabe von Salzsaure (Hilfs- 
stoff) Oder bei Zusatz der waBrigen Losung an Verbindungen der Formel (I). 
Derartige Wassermengen fallen dann auch unter die 0 bis 20 Gew.-% der 
Hilfsstoffe. 

Die erf indungsgemaBen Weichmacher-Konzentrate zeichnen sich durch eine 
gute Kaltwasserdispergierbarkeit aus. Zudem verschlechtert der Zusatz der 
angegebenen Emu Igatorkombi nation nicht die Leistung der Penta- und/oder 
Dipentaerythritfettsaurepartialester und insgesamt kSnnen Weichheitslei- 
stungen bei der Anwendung erzielt werden, die vergleichbar sind mit dem 
als uberragend bekannten Dimethyldistearylaramoniumchlorid. 

Zur Anwendung konnen die erf indungsgemaBen Weichmacher-Konzentrate auf die 
gewunschte Konzentration mit Wasser verdiinnt werden. Obliche Konzentrati- 
onen fUr WeichspQIer im Haushalt liegen bei 3 bis 6 %. Man kann aber auch 
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h5her Konzentrate mit 10 bis 30 H textilweichmachenden Wirkstoffen her- 
stellen und entsprechend geringere Mengen dem letzten SpQlbad zusetzen. 

Die erf indungsgemSBen Weichmacher-Konzentrate konnen nach dem Verdunnen 
mit Wasser auf die Qblichen Konzentrationen auch in der Textiltechnik ver- 
wendet werden, da sie sich leicht durch ubliche Methoden wie Auszieh-. 
Tauchschleuder-, Foulard- oder Spruhverf ahren applizieren lassen. 

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung betrifft ein Verf ahren 
zur Herstellung von textilen Weichmacher-Konzentraten, dadurch gekennzeich 
net, daB Penta- und/oder DipentaerythritfettsSurepartialester als Weich- 
roacher zunSchst aufgeschmolzen und mit einer Emulgatorkorabination nach 
Anspruch 1 versetzt werden. 

Im Sinne der Erfindung ist es unerheblich, in welcher Reihenfolge die quar 
terhSren Sticks toff verb indungen und nicht-ionischen Emulgatoren zugegeben 
werden. 

Die erhaltenen Produkte kSnnen auf Qbliche Weise konfektioniert werden, 
beispielsweise durch SprUhkristall isation oder Walzengranulierer. 

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung betrifft die Verwendung 
einer Kombination aus 

a) einer quaternSren Stickstoff verbindung ausgewahlt aus der Gruppe der 
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al) quaternlerten alkoxyl lerten Alky 1 amine der Formel (I) 



(CH2CHR*0)xH 
I 

R - N - (CH2CHR'0)2H 
I 

(CH2CHR'0)yH 



A- 



(I) 



won'n R = 



R' » 
X, y. z 

A- - 



einen al iphatlschen Kohlenwasserstoffrest mit 6-22 

C-Atomen 

H Oder CH3 

unabhSngig voneinander eine Zahl von 1 bis 20 
bedeuten, wobei die Sunine x*y,z > 3 ist, 
Anion bedeuten 



a2) quaternierten Difettsauretrialkanolaminester der allgemeinen Formel 
(II) 



r2 

I 

RlC0(0CmH2ro)u - N - (CmH2mO)v - CORI 



r3 



A- 



(11) 



in der R^CO - eine gesSttigte oder ungesSttigte Acylgruppe mit 12 bis 
22 C-Atomen, r2 eine Gruppe R^C0(0Cn,H2fn)w -» ^i'"® Alkylgruppe mit 
1 bis 4 C-Atomen oder eine Hydroxyalkyi gruppe mit 2 bis 4 C-Atomen und 
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r3 eine Alkylgruppe mit 1 bis 4 C-Atomen oder eine Hydroxyalkylgruppe 
mit 2 bis 4 C-Atomen. in jeweils.2 oder 3. u. v und w jeweils eine Zahl 
von 1 bis 4 und A" ein Anion ist und 

b) einem nicht-ionogenen Emulgator. der ausgewahU ist aus der Gruppe der 

bl) ethoxylierten und/oder propoxyl ierten FettsSuren oder FettsSureester 
der Formel (III) 



R5c-0(CH2CH20)n(CH2CHCH30)o-R'* (HI) 

worin R^CO = einen aliphatischen Acylrest mit 6-22 C-Atomen 

n, o - eine Zahl von 0 bis 20, wobei die Sumrae n+o > 1 

ist, 

r4 « H Oder einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest 

mit 1 bis 12 C-Atomen bedeuten 

b2) endgruppenverschlossene Fettalkoholpolyglykolether der allgemeinen 
Formel (IV) 

R7-(CH2CH20)p(CH2CHCH30)q-R6 (IV). 

worin r7 = einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 6 bis 

22 C-Atomen 

p, q = unabhangig voneinander eine Zahl von 0-20, wobei 

die Summe von p+q > 2 ist, 
r6 = einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 

12 C-Atomen bedeuten 
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als Emulgatoren zur Verbesserung der Kaltwasserdlsperglerbarkeit von Penta- 
- und/oder Dipentaerythrltf ettsSurepartlalester. 



Einzelheiten sind den vorhergehenden AusfOhrungen zu entnehmen. 
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Beispiel 



A) Herstellung der Heiclnnacher-Konzentrate 

50 g technisches Pentaerythritdistearat wurden aufgeschmolzen und bei 
60 unter Ruhren mit 8.0 g einer etwa 50 gew..%igen wSBrigen LSsung von 
dem Phosphorsauresalz des mit 10 Mol Ethylenoxid ethoxylierten und quater- 
nierten Talgamins sowie mit 12.0 g einer etwa 30 gew.-%igen wSBrigen L5- 
sung von mit 12 Mol Ethylenoxid ethoxylierten Laurinsauremethylesters so- 
wie mit 2.2 g einer etwa 37 %igen Salzsaure versetzt. Das Produkt wurde 
auf einer Kflhlwalze geschuppt. 

A2) 

50 g technisches Pentaerythritdistearat wurden aufgeschmolzen und bei 
60 -C unter RUhren rait 8,0 g einer etwa 90 gew.-%igen L6sung von Methyl- 
N.N-bis(acyloxyethyl)-N(2-hydroxyethyl)ammoniumn.ethosulfat in Isopropanol 
swie mit 12 g einer etwa 30 gew.-%igen wSQrigen Losung von mit 12 Mol 
Ethylenoxid ethoxylierten LaurinsSuremethylesters versetzt. Das Produkt 
wurde auf einer KUhlwalze geschuppt. 

Vergleichsversuch VI 

63 5 g technisches Pentaerythritdistearat wurden aufgeschmolzen und bei 
6o'-C unter Ruhren mit 10.4 g eines mit 2 Mol Ethylenoxid ethoxylierten 
Talgamins. 15.0 g eines mit 2 Mol Ethylenoxid ethoxylierten technischen 
Cio-Cis-Fettalkoholgemisches (Kettenverteilung: Ciq: 0-2 %; C12 70-75 %; 
C14: 25-30 %; Cie: 0-2 %; Cifl: 0-1 H) sowie 2.8 g einer etwa 37 %igen Salz- 
sSure versetzt. Das Produkt wurde auf einer KOhlwalze geschuppt. 
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B) Prflfung der Ka1tMasser15s1ichkeit / -dispergierbarkeit 

Methods.: 95 g Wasser wurden vorgelegt und 5 g Schuppen unter RQhren 

zugesetzt. Nach welterem RQhren wurde die Kaltwasserdispergler- 
barkelt nach 10 Minuten geprQft. AnschlieQend wurde die Qualit&t 
der Dispersion nach 16 Stunden ohne weiteres RQhren beurteilt. 



Erqebnis; 



Beispiel 


10 Minuten RQhren 


16 h Stehen 


Al 


Schuppen zum groBen Teil aufge- 
16st; feinteilige Dispersion 


vollstSndig aufgelSst; 
feinteilige Dispersion 


A2 


Schuppen zum groBen Teil aufge- 
Ifist; feinteilige Dispersion 


vollstSndig aufge15st; 
feinteilige Dispersion 


VI 


Schuppen nur angequollen; 
keine Dispersion 


Schuppen starker ge- 
quollen; nur teilweise 
dispergiert 



Die Zusammenstellung zeigt, daB die erf indungsgemSBen Weichmacher-Konzen- 
trate schneller mit und ohne Ruhren in Wasser dispergiert werden kSnnen. 

C) Heichheitsleistung 

DurchfOhruno: 

Ein ca. 25 x 15 cm groBer Prufling aus Baumwol If rotteS wurde gewogen. Da- 
nach wurde in einem 1 L*Becherg1as mit Leitungswasser von 20 ""C die Be- 
handlungsf lotte angesetzt. Dabei wurde ein Flottenverhaitnis (Gewicht Pruf- 
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ling 2U Flottenmenge) von 1:20 gewShlt. Bezogen auf das Gewicht des PrQf- 
lings wurden 0,5 % Aktivsubstanz der zu prQfenden Substanz in der Flotte 
verteilt. Der PrOfling vwirde nun 5 Min. leicht, z. B. mit einem RQhrstab, 
in der Flotte bewegt. AnschlieBend wurde ausgewrungen and 24 Stunden an 
der Luft getrocknet (wascheleine). Oabei sollte der PrOfling in den ersten 
2 Stunden 4-mal urn jeweils 180 "C gedreht werden, um einseitige Oberkonzen- 
trationen zu vermeiden. 



Bewertunq; 

Zur Beurteilung des Weichgriffs mussen stets frische StandardprUfungen 
einbezogen werden. Die Beurteilung selbst war eine subjektive (haptische) 
PrOfung. bei der mindestens 4 Personen die Prufgewebe abgreifen und in 
eine Skala von 0 bis 6 einordnen. 0 bedeutet den Griffeindruck des Hasser- 
standards. d. h. Flotte ohne Wirkstoff und ist gleichbedeutend mit dem 
schlechtesten Griff. Je besser der Griff, desto hSher die Noten. wobei 6 
sehr gut ist. Das Ergebnis stellt den Durchschnitt aus den Bewertungen 
aller Testpersonen dar. 
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Eroebnisr 



Beispiel 


Beurteilung 


Al 


5,8 


A2 


5,7 


VI 


5.6 


Dimethyl d i steary 1 - 

atranonlumchlorid 

(Standard) 


5,5 



(0 = sehr schlecht, 6 = sehr gut) 
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Pat ntansprflch 



Textile Weichn,acher-Konzentrate mit verbesserter Kaltwasserdisperler- 
barkeit auf Basis von Penta- und/oder Dipentaerythritfettsaurepartial- 
ester als Weichmacher. dadurch gekennzeichnet. daB sie zusatzlich eine 
Emu Igatorkombi nation enthalten aus 

a) einer quaternSren Stickstoff verbindung ausgewahU aus der Gruppe 
der 

al) quaternierten alkoxyl ierten Alkylamine der Formel (I) 



(CH2CHR'0)xH 
I 

R - N - (CH2CHR'0)2H 
I 

(CH2CHR'0)yH 



A- 



(I) 



worin R = 



R' = 
X, y, z 

A- = 



einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 
6-22 C-Atomen 
H Oder CH3 

unabhangig voneinander eine Zahl von 1 bis 20 
bedeuten, wobei die Summe x+y+z > 3 ist, 
Anion bedeuten 



BNSOOCID: «WO__9S12002A1J_> 



wo 96/12002 PCT/EP95/03969 

- 19 - 



a2) quaternlerten Fettsaurealkanolaminester der a1 Igemei nen 
Formel (II) 



RlC0(0CmH2ni)u - 



r2 
I 

N - (CmH2iriO)v 
I 

r3 



- corI 



A- (ID 



in der R^CO - eine gesSttigte oder ungesSttigte Acylgruppe mit 12 
bis 22 C-Atoinen, r2 eine Gruppe R^C0(0Cn)H2m)w ^^^^ Alkylgruppe 
mit 1 bis 4 C-Atomen oder eine Hydroxyalkyl gruppe mit 2 bis 4 C-Ato- 
men und r3 eine Alkylgruppe mit 1 bis 4 C-Atomen oder eine Hydroxy- 
alkylgruppe mit 2 bis 4 C-Atomen, m jeweils 2 oder 3, u, v und w 
jeweils eine Zahl von 1 bis 4 und A" ein Anion ist und 

b) einem nicht-ionogenen Emulgator, der ausgewShlt ist aus der Gruppe 
der 



bl) ethoxylierten und/oder propoxylierten Fettsauren oder 
FettsSureestern der Forme 1 (III) 

0 

R5c.0(CH2CH20)n(CH2CHCH30)o-R^ (HI) 



worin R^CO - einen aliphatischen Acylrest mit 6 bis 22 

C-Atomen 

n, o » unabhSngig voneinander eine Zahl von 0 bis 

20, wobei die Summe n+o > 1 ist. 
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r4 s H Oder einen allphatischen Kohlenwasserstoff- 

rest mit 1 bis 12 C-Atomen bedeuten 

b2) endgruppenverschlossene Fettalkoholpolyglykolether der 
allgemelnen Forme! (IV) 

r7 - ( CH2CH2O ) p ( CH2CHCH3O ) q-R6 (IV), 

einen al iphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 
6 bis 22 C-Atomen 

unabhSngig voneinander eine Zahl von 0-20, 
wobei die Sunme von p+q > 2 ist, 
einen al iphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 
1 bis 12 C-Atomen bedeuten. 



worin = 

P. q = 
r6 « 



2. Textile Weichmacher-Konzentrate nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net. daB das Anion A" in Formel (I) fOr einen entsprechenden Aquiva- 
lentanteil des Phosphats und in (II) fQr ein Halogenid, Methosulfat 
Oder Methophosphat steht. 

3. Textile Weichmacher-Konzentrate nach einem der AnsprUche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet. daB der nicht-ionogene Emulgator ein ethoxy- 
lierter und/oder propoxylierter FettsSurerest ist, wobei in Formel 
(III) r5cO fQr einen a 1 iphatischen Acylrest mit 12 bis 22 C-Atoraen, n 
eine Zahl von 5 bis 15, o die Zahl 0 und R'^ H oder einen Alkylrest mit 
1 bis 4 C-Atomen bedeutet. 

4. Textile Weichmacher-Konzentrate nach einem der AnsprQche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB der nicht-ionogene Emulgator ein endgruppen- 
verschlossener Fettalkoholpolyglykolether ist. wobei in Formel (IV) r7 
fur einen al iphatischen Kohlenwasserstoffrest rait 12 bis 22 C-Atomen. 
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p eine Zahl von 2 bis 8 und q eine Zahl von 0 bis 5 ist, und fQr 
einen Alkylrest mit 1 bis 4 C-Atomen steht. 

5. Textile Weichmacher-Konzentrate nach einem der AnsprQche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet« daB die Emu Igatorkombi nation die nicht-ionischen 
Emulgatoren im GewichtsverhSltnis zu den quaternSren Stickstoff verbin- 
dungen von 1:1 bis 3:1« vorzugsweise 1,5:1 bis 2:1 enthSlt. 

6. Textile Weichmacher-Konzentrate nach einem der Anspruche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet. daB die Weichmacher PentaerythritdifettsSure- 
ester von FettsSuren mit 16-22 C-Atomen sind, vorzugsweise reines oder 
techn 1 sches Pentaery thr i td i stearat . 

7. Textile Weichmacher-Konzentrate nach einem der Anspruche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB sie kein zusStzliches Wasser enthalten, 

8. Textile Weichmacher-Konzentrate nach einem der Anspruche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB sie 

70 bis 95 Gew.-% Penta- und/oder DipentaerythritfettsSurepartialester 

5 bis 30 Gew.-% Emu Igatorkombi nation 

0 bis 20 Gew.-% ubliche Hilfsstoffe 
enthalten. 

9. Verfahren zur Herstellung von textilen Weichmacher-Konzentraten, da- 
durch gekennzeichnet, daB Penta- und/oder DipentaerythritfettsSure- 
partialester als Weichmacher zunSchst aufgeschmolzen und mit einer 
Emu Igatorkombi nation nach Anspruch 1 versetzt werden. 

10. Verwendung einer Kombination aus 

a) einer quaternSren Stickstoffverbindung ausgewShlt aus der Gruppe 
der 
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al) quaternierten alkoxylierten Alkylamine der Formel (I) 



(CH2CHR'0)xH 
I 

R - N - (CH2CHR'0)zH 
I 

(CH2CHR'0)yH 



A- 



(I) 



worin R = 



R' = 
X, y. z 

A- « 



einen al iphatischen Kohlenwasserstoff rest mit 
6-22 C-Atomen 
H Oder CH3 

unabhSngig voneinander eine Zahl von 1 bis 20 
bedeuten. wobei die Summe x+y.z > 3 ist, 
Anion bedeuten 



a2) quaternierten Fettsaurealkanolaminester der allgemeinen 
Formel (II) 



r2 

I 



RlC0(0CmH2m)u " N - (Cn,H2mO)v - CORI 



r3 



A- (II) 



in der rIcO - eine gesSttigte oder ungesSttigte Acylgruppe mit 
12 bis 22 C-Atomen, r2 eine Gruppe RlC0(0CmH2m)w eine Alkyl- 
gruppe mit 1 bis 4 C-Atomen oder eine Hydroxyalkyl gruppe rait 2 
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bis 4 C-Atomen und r3 eine Alkylgruppe mit 1 bis 4 C-Atomen oder 
eine Hydroxyalkylgruppe mit 2 bis 4 C-Atomen, m jewel Is 2 oder 
3, u, V und w jewel Is eine Zahl von 1 bis 4 und A* ein Anion ist 
und 

b) einem nicht-ionogenen Emulgator^ der ausgewShlt ist aus der Gruppe 
der 

bl) ethoxyl ierten und/oder propoxylierten FettsSuren oder 
Fettsaureestern der Forme! (Ill) 

0 

r5c-0 ( CH2CH2O ) n ( CH2CHCH3O ) o-R* (III) 

worin R^CO » einen aliphatischen Acylrest mit 6-22 

C^Atomen 

n, o ^ eine Zahl von 0 bis 20« wobei die Sunvne n-t^o > 

1 ist, 

r4 = H Oder einen aliphatischen Kohlenwasserstoff- 

rest mit 1 bis 12 C-Atomen bedeuten 

b2) endgruppenverschlossene Fettalkoholpolyglykolether der 
allgemeinen Forme! (IV) 

r7- ( CH2CH2O ) p ( CH2CHCH3O ) q-R6 ( I V ) . 

worin R^ » einen a!iphatischen Koh!enwasserstoffrest mit 6 bis 
22 C-Atomen 

p, q » unabhSngig voneinander eine Zah! von 0-20, wobei 

die Summe von p+q > 2 ist, 
r6 s einen a!iphatischen Koh!enwasserstoffrest mit 1 bis 
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12 C-Atomen bedeuten 



.U Emulgatoren zur Verbesserung der K.Hw.sserd1sp.rg1erb.rkeU .on 
Pents- und/oder Dipentaerythritf ettsSurepartialester. 
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